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Umhtlllte Elektrode 



Die Erf indung betrifft eine urahUllte Elektrode zur Liaht- 
bogenschweiflung unter Wasser. 

Das Unterwasserschv;eifien raittels Elektroden gehbrt schon 
seit langern zum Stand der Technik. Die bekannten, norraaler- 
weise dick urahtlllten Elektroden besitzen eine Schutzhttlle 

Schellack oder ahnlichen Stoffen, welche die eigent- 
liche UrnhUllung der Elektrode vor der Auflosung im V.'asser 
schiltzen soil und vor allern im salzigen Seewasser eine 
Stromableitung durch den Mantel der Elektrode in das Was- 
ser unterbindet. Dieser Lacktlberzug schtltzt die Elektrode, 
insbesondere in Meerwasser, nur kurzzeitig, so dafl hfiufig 
der Uberzug aufgelSst und dadurch die Elektrode zerstBrt 
wird. Urn diesea Mangel zu entgehen, kann der Unterwasser- 
schweifler nur wenige, maximal 10 Elektroden mi t en die 
Sohwei3stelle hinunternehmen. 

Ein weiterer Nachteil bel der Verwendung der bekannten Elek- 
troden zum Unterv;asserschv;el2en besteht darin, dafl nur kurze 
Elektroden verwendet werden konnen; ISngere" Elektroden wer- 
den von Schweifler unterteilt. Der Grund hierftir liegt darin, 
dafl in dem in der Hegel schmutzigen Wasser die SichtverhSlt- 
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nlsse Kuflerst schlecht sind und daher der Sohweifler mit der 
Tauchbrllle bis auf wenige Zentimeter an die Sohweiflstelle 
herangehen mufl, urn diese Uberhaupt sehen zu kShnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung 1st es daher, ausgehend 
vom Stande'der Technik, eine Elektrode zu schaffen, die liber 
lange Zeit hinweg vom Wasser, insbesondere von Meerwasser 
und der feuchten Meeresluft nicht angegriffen wird und mit 
der es auoh mb'glich 1st, in der Dunkelheit (unter Wasser, 
in Beh£ltern etc) zu schweiflen, ohne da3 hierbei der* Schweis- 
ser mit dera Gesicht zu nahe an die Sohweiflstelle heran mufl. 

Die LiJsung der genannten Aufgabe 1st erf iridungsgemafl gekenn- 
zeichnet durch eine Grundierschicht auf der urnhttllten Elek- 
trode sowie einer darauf aufgebrachten Leuchtschicht . 

Gemafl der Erfindung list es von Vortell, wenn die Grundier- 
schicht aus einer LSsung von Polyvinylalkohol in Methyl - 
Xthylketon/ Sthylacetat/ Butylacetat mit dem Pigment 20 % 
PV-Echt-Weifl R besteht. 

Eine besonders gute Grundierschicht 1st gebildet aus einer 
5 - 25 vorzugsweise 10 # LBsung von Polyvinylalkohol in 
Methyl -Kthylke ton/ Jlthylacetat/ Butylacetat. 

Diese erfindungsgemaSe Grundierschicht dient ais Schutz der 
Elektrode gegenttber der Luf tf euchtigkeit und insbesondere 
wird dadurch auch eine AuflSsung der Umhtillung im Wasser ver- 
hindert. Weiterhin eignet sich diese Grundierschicht hervor- 
ragend als Basis- und TrSgermaterial fUr die erf indungsge- 
m&fl darauf auf zubringende Fluoreszenzschicht , welche in vor- 
teilhaf ter Weise aus einer f luoreszierenden Polystyrolschicht 
besteht. 

G tins tig es es schliefllich noch, wenn das blanke Einspanhende 
(der Elektrode) durch einen.V.'achsUberzug vor Korresion ge- 
schtttzt ist. Dadurch 1st ebenf alls, sichergestellt , dafl das 
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Einspannende ebenfalls nicht von Meerwasser oder dgl. ange- 
griff en wird. 

Die nachstehende Beschreibung einer erf indungsgemSBen Elek- 
trode zum Arbeiten uhter Uasser, diont irn Zusammenhang rait 
der beiliegenden Zeichnung, auf welcher ira Schnitt eine 
Elektrode dargestellt ist, der v/eiteren SrlHuterung. 

Die in der Zelchnung dargestellte Elektrode 10 besitzt den 
ttblichen, an sich bekannten Aufbau, den alle umhlillten Elek- 
troden zum UnterwasserschweiBen aufweisen. Die Elektroden- 
hUlle kann debei ein- oder mehrlagig sein. 

Anstelle des an sich bekannten Lackiiberzuges wird eine er- 
f indungsgema3e Grundiersohicht 12 auf die umhllllte Elektrode 
10 aufgebracht* Die Aufbringung der Schicht erfolgt durch 
ein- und mehrmaliges Tauchen der Elektrode in einer 5 - 25 
igen, vorzugsweise 10 £-igeh Losung von Polyvinylalkohol in. 
Methyl-Sthylketon/ Xthylacetat/ Butylacetat, in welcher 20 % 
PV-Echt-VJeia R dispergiert sind. 

Nach der gewtlnschten Dicke der Grundiersohicht richtet sich 
die Haufigkeit der Tauchungen. I7ach dern Tauchen v;ird die 
Elektrode getrocknet, vvobei das LSsungsmittel verdunstet und 
als Uberzugsmasse (Grundierung) Polyvinylakohol, einem Kunt- 
harz, in dem Pigment Echt-V.'eiB R gelagert ist, zurliokbleibt. 
Auf diese Grundiersohicht, welche die Elektrode in vorteil- 
hafter V/eise vor dera Feuchtv/erden schtltzt, wird nun durch 
weitere Tauchungen eine Leuchtschicht 14 in Form einer Fluor- 
eszierenden Polystyrolschicht aufgebracht. Diese fluoreszie- 
rende Polystyrolschicht erreicht die gewUnschte '.Virkung nur 
dann optimal, wenn die Elektrodenoberf ISche mit der oben 
definierten Grundiersohicht 12 versehen ist, da sonst die 
Fluoreszenzstrahlung von der an sich grauen UmhUllungsober- 
flSche zu stark absorbiert v;ird. Die f luoreszierende V/irkung 
der Polystyrolschicht wird durch den Ultraviolett-Anteil des 
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unter Wasser noch vorhandenen Tageslichtes und vor allem des 
brennenden Lichtbogens verursacht. 

Mit elner derartigeh Elektrode 1st es somit vorteilhaft mog-* 
llch iinter Wasser zu schweiflen, wobei die Schweiflarbeiten 
nur kurzzeitig unterbrochen werden -nllssen, um eine abge- 
schweiflte gegen eine frische Elektrode auszutauschen. Der 
UnterwasserschweiBer kahn elnen grb3eren Vorrat an Elektro- 
den mit nach unten nehmen, wobei aufgrund des erf indungsge- 
mSflen Elektrodenauf baues sichergestellt 1st, dafi auoh die 
letzte Elektrode aus den Vorrat, welche also lange Zeit lm 
Wasser war, die gleichen guten SchweiBeigenschaf ten aufwelst, 
wie die erste verschv:eiflte Elektrode. 

Selbstverstandlich ist es auch erf indungsgemSfl moglich, die 
beiden UberzUge (Grundierschicht 12 und Leuchtschicht 14) 
auf eine Elektrode zum Unterwasserschneiden auf zubringen. 

Die erf indungsgemSfle Elektrode eigne t sich nioht nur zum 
SchweiJBen oder Schneiden unter l.'asser, sondern sie laBt 
sich auch besonders gtlnstig zum Schweiflen (Schneiden) in 
Behaltern, Rohren, Kesseln etc* verwenden, also an Stellen 
rait mangelhaf ter Beleuchtung, oder wo die Schweiflstelle 
auch von eingebrachten Larapen nicht ausgeleuchtet werden 
kann. 

Es ist weiterhin auch noch zweckinaBig und liegt ira Rahinen 

der Erfindung, das metallisch blanke Einspannende 16 der 

Elektrode durch einen V/achsUberzug 18 vor Witterungsein- 

flUssen zu schtttzen und zwar sowohl w&hrend der Lagerzeit 

in Seeatmosphare (Bergungsschif f en, Werften, ErdSlbohr- 

inseln), als auch wahrend des Schweiflvcr gangs, bei dem am 

blanken Einspannende Elektrolyse eintrltt. Sieser V;achs- 

Uberzug kann ebenfalls durch Zlntauchen in fltlssiges V.'achs 

in elnf acher V.'eise aufgebracht werden, Ter V.'achsUberzug 

stellt keinen Ubergangswiders -and zv.ischen Elektrodenzange 

und Kerndraht dar, da er so welch 1st, dafl er belra Sinspan-- ^ 

nen durchgedrtlckt wird und elnen einwandfreien elektrischen 
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Patentensprtlche 

Cl.J UrahUllte Elektrode zur Lichtbogenschweiflung unter 
S wasser, gekennzelohnet durch eine Grundierschicht 
(12) auf der urahUllten Elektrode (10) sowie einer 
darauf angeordneten Fluoreszenzschicht (14). 

2. ) UmhUllte Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zelohnet. da 3 die Grundierschicht (12) aus einer 
LBsung von Polyvinyl alkohol in Methyl -A thy Ike ton/ 
Xthylacetat/ Butylacetat mit dem Pigment 20 % PV- 
Echt-Weifi R besteht. 

3. ) Urahtlllte Elektrode nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 

zeichnet durch eine 5 - 25-fS, vorzugsweise 10 % igen 
LBsung von Polyvinyl alkohol in Methyl-Xthylketon/ 
Xthylacetat/ Butylacetat. 

4. ) Umhtlllte Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zelchnet. da3 als Leuchtschicht (14) eine fluores- 
zierende Polystyrolschicht vorgesehen 1st. 

5. ) UmhUllte Elektrode nach einem der voranstehenden An- 

spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl das blanke Ein- 
spannende durch einen V/achsUberzug vor Korrosion ge- 
schtltzt 1st. 
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